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© Infrarotfilterscheiben fur Strahlungsdetektoren, 
insbesondere fur passive Infrarotdetektoren, weisen 
eine verbesserte Undurchlassigkeit fur Storlicht auf, 
wenn sie aus einem fur Infrarot-Strahlung durchlassi- 
gen Kunststoff bestehen, der Zinksulfidpartikel mit 
einer Partikelgrofie im Bereich von 0,5 fim bis 50 
?m t vorzugsweise in einer Konzentration von ca, 13 
Gewichtsprozent, gleichmaflig darin verteilt, enthalt. 
Die Streuwirkung der Pigmentpartikel wird noch ver- 
bessert, wenn die Oberflache der Infrarotstreulicht- 
scheiben eine Oberfiachenrauhigkeit von circa 1 fim 
aufweist. Diese bewirkt eine zusatzliche Streuung 
von Licht mit einer Wellenlange von < 2 urn, lafit 
jedoch Licht mit einer Wellenlange von 4 ftm bis 15 
ungehindert passieren. Vor dem Verrnischen 
sollte das Zinksuifid so gesiebt werden, da/J eine 
Korngro/Je erhalten wird, die in dem gewunschten 
Bereich liegt. 
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INFRAROTRLTERSCHEIBE FOR STRAHLUNGSDETEKTOREN 



Die Erfindung betrifft eine Infrarotfilterscheibe 
gemaG dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. 
Solche Infrarotfilterscheiben sind allgemein be- 
kannt. Sie dienen als strahlungsdurchlassige Fen- 
ster zum Verschlu/3 der Strahlungs-Eintritts-Offnun- 
gen von Gehausen von Strahlungsdetektoren, um 
im Inneren der Strahlungsdetektoren befindliche 
pyroelektrische Strahlungsempfanger vor Luftturbu- 
lenzen zu schiitzen. 

Strahlungsdetektoren der genannten Art dienen 
unter anderem zur Erzeugung von elektrischen Si- 
gnaien in Abhangigkeit von der auftreffenden Strah- 
lung in Infrarot-Eindring-Detektions-Anlagen und in 
Flammenmeldern. Beisptelsweise ist in der US-A- 
3,703,718 ein Infrarot-Endring-Detektions-System 
beschrieben, bet dem zwischen einem Sensoreie- 
ment und einem Spiegel zur Fokussierung von 
Infrarotstrahlung auf dem Sensorelement ein Filter 
angeordnet ist, das fur elektromagnetische Strah- 
lung im Bereich von 4,5 bis 20 
(Korperstrahlung von Lebewesen) durchlassig ist. 
Als Beispiel fur die Verwendung in Flammenmel- 
dern sei die US-A-4,280.058 erwahnt. in der ein 
Fiammenmelder beschrieben wird, der unterschied- 
liche Infrarotfilterscheiben verwendet, welche elek- 
tromagnetische Strahlung im Bereich von 4,1 bis 
4,8 /tm (Absorptionsbande von Kohlendioxid) oder 
im Bereich von 6 bis 6,7 P m (typische Strahlung 
von Storstrahlem) durchlassen. 

Aus anderen Gebieten der Technik ist es be- 
kannt, z.B. aus der DE-B1-24'43'164 (HOECHST), 
zum Q <-hutz von Dokumenten oder Zahlungsmitteln 
thermoplastische Kunstoffolien einzusetzen, die un- 
geloste Teilchen enthalten, welche eingestrahlte, 
unsichtbare, elektromagnetische Strahlung in srcht- 
bares Licht umwandeln. Einen Hinweis auf die Ver- 
wendung solcher fluoreszierender Stoffe fGr den 
Einsatz in Infrarotfilterscheiben ftir Strahlungsdetek- 
toren, die einen bestimmten Durchlassigkettsbe- 
reich im Infraot-Bereich aufweisen sollen, vermag 
die genannte Auslegeschrift nicht zu geben. 

In der WO-A-88'04 , 025 (GRAVISSE) werden 
Rlter beschrieben, welche Materialien enthalten, 
die im Infrarot-Bereich fluoreszieren und im Endef- 
fekt den Durchgang von elektromagnetischer Strah- 
lung in bestimmten Wellenlangenbereichen verhin- 
dern. Nach der Lehre dieses Patentes ist es nicht 
erforderlich, dafl die Rlter in bestimmten Spektral- 
bereichen fUr elektromagnetische Strahlung durch- 
lassig sind. Die beschriebenen fluoreszierenden 
Substanzen sind komplex strukturiert und wegen 
ihrer Strahlungsabsorption im Bereich von 6 bis 12 

als Fenster fur passive Infrarot-Bndringdetekto- 
ren ungeeignet 

In der werter oben erwahnten US-A-3, 703,71 8 



ist ein Infrarot-Eindring-Detektions-System be- 
schrieben, bei dem zur Fokussierung der Infrarot- 
strahlung auf das Sensor-Element sowohl Spiegel 
als auch Linsen dienen konnen. Insbesondere bei 

5 der Verwendung von Spiegeln ist der Innenraum 
des Gehauses, in dem der Sensor angeordnet ist, 
weitgehend gegenuber der Atmosphare offen, Zum 
Schutz des Sensors gegenGber Ruktuationen der 
Umgebungsluft etc. hat es sich als vorteilhaft er- 

w wiesen, die Eintrittsoffnung der Infrarot-Strahlung in 
das Innere des Gehauses durch ein fur Infrarot- 
strahlung durchlassiges Fenster zu verschlie&en. 
HierfGr besonders geeignet sind Fenster aus Poly- 
ethylen, das sich leicht im Extrusionsverfahren zu 

is Folien oder im Spritzguflverfahren zu Platten verar- 
beiten laflt Polyethylen hat den Vorteil, dafl es in 
dem gewunschten Wellenlangenbereich fur Infra- 
rotstrahlung weitgehend durchlassig ist Im Falle 
der Verwendung von Linsen als Fokussierungsmit- 

20 tel hat Polyethylen den weiteren Vorteil, da/J die 
Linsen in Form von Fresnel-Linsen bei der Herstel- 
lung der Folien, bzw. Platten eingepragt werden 
konnen. 

Es ist bekannt (A.H.Pfund; Journal of the Opti- 

25 cal Society of America, Vol. 24, 143 [1934]), Pul- 
verfilme als Infrarot-Transmissions-Filter zu verwen- 
den, z.B. solche mit Pulvern aus Quarz, Zinkoxid 
oder Magnesiumoxid. Es wurden Versuche 
(R.LHenry; Journal of the Optical Society of Ameri- 

30 ca. Vol. 38, No. 9, 775 [1948]) mit verschiedenen 
Materialien (Quarz- und Zinksulfidpulver) untemom- 
men, wobei die Pulverschichten auf Platten aus 
Glas oder Steinsalz untersucht wurden. Es wurde 
festgestellt, dafi die Faktoren, die die Rltertrans- 

35 mission bestimmen, die Partikelkonzentration, die 
Partikelgr6/3envertei!ung und die Brechungsindices 
von Partikelmaterial und Matrix sind. 

An Fenster zum Verschlufl von Strahlungsein- 
trittsoffnungen von Infrarot-Eindring-Detektoren 

ao werden unter anderem folgende Anforderungen ge- 
stellt: 

a) Sie sollen eine dem Detektor, d.h. der Umge- 
bung angepaflte Farbung aufweisen, 

b) sie sollen kurzwelliges Licht mit einer WeHen- 
45 iange < 4,0 /im durch Absorption, Reflexion 

oder Streuung vom Sensor fernhalten und 

c) sie sollen Strahlung mit einer WellenlSnge im 
Bereich von 4 bis 15 ^m moglichst ungehindert 
hindurchlassen. 

so In der Praxis werden als Fenster fur Infrarot- 
Eindring-Detektoren meist Polyethylenfolien ver- 
wendet. Die Lichtstreuung erfolgt auf zwei Arten, 
einmal durch ein (farbiges oder farbtoses) Pigment 
im Polyethylen als Matrix oder durch Mikrokristalii- 
te im Polyethylen. Die MikrokristaJlite streuen bei 
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geeigneter Dimensionierung kurzwellige Strahlung 
(sichtbares Ucht), die Fenster erscheinen daher 
weifi; langwellige Strahlung (Infraotstrahlung im Be- 
reich der Korperstrahlung von Lebewesen) tassen 
sie nahezu ungehindert durch. 

Es sind verschiedene passive Infrarot-Eindring- 
Detektoren im Handel, bei denen die Lichtstreuung 
in den Eintrittsfenstern durch in die Polyethylenma- 
trix eingebettete Mikrokristallite erfolgt. Beispiele 
fUr Infrarot-Eindring-Detektoren mit Fenstern, die 
mit Weiflpigmenten eingefafbt sind, sind z.B. die 
von der Cerberus AG vertriebenen PIR-Melder 
IR210 und IFI212, deren Eintrittsfenster mit Titan- 
dioxid, das an sich farblos ist, aber durch Streuung 
weifi erscheint, gefarbt sind. 

Um die Fehlalarmsicherheit von passiven 
Infrarot-Eindring-Detektoren 2u erhohen. wurde es 
im Laufe der Zeit immer mehr erforderlich, den 
EinfluB von St6rlicht zu vermindem. Insbesondere 
sollen die passiven Infrarot-Eindring-Detektoren 
eine geringe Empflndlichkeit gegenGber Strahlung 
unter 3 bis 4 pm Wellenlange fUr Ftammendetekto- 
ren und unter 6 /im fUr passive Infrarot-Eindring- 
Detektoren aufweisen. Die unmittelbar auf den Sen- 
soren verwendeten Filter, z.B, mit dOnnen 
Mehrfach-Schichten aus dielektrischem Material 
uberzogene Germanium- Oder Siticiumplatten, sind 
sehr teuer und konnen mit vernunftigem finanziel- 
len Aufwand nicht so ausgestaltet werden, dafi sie 
den genannten Anforderungen genugen. Beispiels- 
weise weisen die am haufigsten auf Sensoren fur 
PIR-Melder verwendeten Filter im Wellenlangenbe- 
reich zwischen 1,6 /tm und 2,5 ftm noch Resttrans- 
missionspeaks von einigen zehntel Promille auf. Da 
die verwendeten Sensoren u.a. pyroelektrische, 
also therm ische Sensoren sind, deren Empfindlich- 
keit von der Wellenlange unabhangig sind, kann 
das Licht einer starken Scheinwerferlampe in genU- 
gender Reststarke durch das Filter gelangen, um 
einen Alarm auszulosen. 

Die durch die Einfarbung der Polyethylenfolien 
mit WeiCpigmenten, wie z.B. durch kommerziell 
erhaltliches Titandioxid, er2ielte Undurchlassigkeit 
der Fenster fur Storticht im Bereich von 1,6 pm bis 
2,5 jim ist jedoch noch nicht hinreichend, um den 
Anforderungen an die Fehlalarmsicherheit von pas- 
siven Infrarot-Eindring-Detektoren zu genugen. 
Dazu sind einerseits die Partikel des erhaWtchen 
Titandioxids zu klein, wodurch ihre Streuwirkung 
bei zu kleinen Wellenlangen eintritt, andererseits 
kann Titandioxid wegen seiner breiten Absorptions- 
bande im Bereich von > 11 jtm mit einem ausge- 
sprochenen Maximum bei 15 /*m nur in kleinen 
Konzentrationen verwendet werden. Beispielsweise 
gibt eine einprozentige Konzentration in Polyeth- 
ylen bereits eine Abschwachung des Intrusionssi- 
gnais auf ca. 75 % (vgl. die Kurve S der beiliegen- 
den Figur). Die Abschwachung der Storstrahlung 



im Bereich von 0,16 jim bis 2,5 fttn ist bei dieser 
Konzentration zu gering, um wirksam das Storticht 
zu unterdrucken. 

Wird die Lichtstreuung in den Eintrittsfenstern 

5 durch die Einbettung von Mikrokristalliten in die 
Polyethylenmatrix erzeugt, so lafit sich durch ge- 
eignete Dimensionierung der Mikrokristallite kurz- 
wellige Strahlung in gewUnschter Weise streuen 
(die Fenster erscheinen weifl), wobei langwellige 

w Strahlung nahezu ungehindert durchgelassen wird. 
Die Methods erscheint elegant, (elder ist es aber 
verfahrenstechnisch nicht ieicht, die TeifchengrOBe 
und Konzentration der Mikrokristallite den Anforde- 
rungen anzupassen. In der Praxis bestehen Fenster 

rs dieser Art meist aus zwei Lagen, einer dlinnen 
Schicht aus Polyethylen mit Mikrokristalfiten fQr die 
Lichtstreuung und einer dicken Schicht aus reinem 
Polyethylen zur Erzieiung der notigen Stabilitat. 
J=emer sind dicke Polyethylenfolien mit der gefor- 

20 derten Kristallitkonzentration nicht spritzgieBbar, da 
die beim Spritzgiefien erforderlichen hohen Tempe- 
raturen die Mikrokristallite zum Verschwinden brin- 
gen. Es ist daher nicht moglich, nach dieser Me- 
thode auf technisch einfache Weise und preiswert 

25 geeignete lnfrarotfilterscheiben herzustellen. 

Von diesem Stand der Technik ausgehend liegt 
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Nachteile 
der bisher verwendeten lnfrarotfilterscheiben fur 
Strahlungsdetektoren zu vermeiden und insbeson- 

30 dere solche lnfrarotfilterscheiben fGr Strahlungsde- 
tektoren zu schaffen, die eine verbesserte Un- 
durchlassigkeit fur Storlicht im Bereich zwischen 
1 ,6 pm und 2,5 ^m aufweisen, ohne dafi die Durch- 
lassigkeit fur Infrarot-Strahlung im gewOnschten 

as Bereich von 4 /tm bis 15 ^m in unzulassiger Weise 
vermindert wird, wobei der Bereich von 4 bis 6 
fur Flammenmelder und der Bereich von 6 ^m 
bis 15 /tm fUr Infrarot-Eindring-Detektionssysteme 

gilt. 

40 Diese Aufgabe wird bei einer Infrardtfilterschei- 

be der eingangs genannten Art durch die kenn- 
zeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1 ge- 
lost. Bevorzugte Ausfuhrungsformen der Erfindung 
und Ausgestaltungen sind in den abhangigen Pa- 

45 tentansprOchen definiert. 

GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform 
besteht die Infrarotfilterscheibe aus Polyethylen 
und enthalt Zinksulfidpartikel in einer Menge von 2 
bis 50, vorzugsweise von 5 bis 30 Gewichtspro- 

so zent, insbesondere in einer Menge von etwa 13 
Gewichtsprozent Die Teilchengro/Je der ZinksuHid- 
partiket ist dabei vorzugsweise < 5 pm t insbeson- 
dere < 2 fim. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Ausfuh- 

55 rungsform ist die Infrarotfilterscheibe als dOnne, 
planparallele Platte ausgebildet. Eine besonders 
bevorzugte Ausfuhrungsform der erfindungsgema- 
flen Infrarotfilterscheibe besteht darin, dafl sie ein 
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Oberftachenrauhigkeit von etwa 1 ftm aufweist 

Eine bevorzugte Ausgestaltung der erfindungs- 
gemaflen Infrarotfiiterscheibe besteht darin, da/3 sie 
als optisches Element ausgebildet ist, das minde- 
stens eine Fresnel-Unse umfaBt 

Die aus Polyethylen bestehende, erfindungsge- 
maTJe Infrarotfilterscheibe wird vorzugsweise als 
Abdeckfenster fur passive Infrarot-Eindring-Detek- 
toren verwendet Zur Verwendung in Flammenmel- 
dern besteht sie vorzugsweise aus einem Fluor- 
Kohlenstoff-Polymer, insbesondere aus Polytetra- 
(luorethylen. 

Eine Infrarotfiiterscheibe gemafl vorliegender 
Erfindung wird gemafl folgendem Ausfuhrungsbei- 
spiel hergestellt: 

Beispiet 

Eine erfindungsgematfe Infrarotfitterscheibe 
wird wie folgt erhalten: Zinksulfid, beispielsweise 
das von der Firma Ruka erhaltliche, wird in geeig- 
neter Weise gesiebt, so dafl eine KorngroBe im 
Bereich von 1 bis 5 erhalten wird. 85 
Gewichtsteile dieses Ztnksulfids und 15 Gewicht- 
steile Polyethylen-Granulat, z.B. Hostalen GB 6450 
der Fa. Hoechst AG, werden in einer Compoundier- 
anlage gemischt und granuliert. 15 Gewichtsteile 
der so erhattenen granuiierten Vormischung wer- 
den mit 85 Gewichtsteilen Polyethylengranulat ver- 
mischt Daraus werden im normalen Extrusionsver- 
fahren Polyethylenfenster in einer Dicke von 0,4 
mm, die 12,7 Gewichtsprozent Zinksulfid enthalten, 
hergestellt (Folie E2). 

Eine zweile erfindungsgemafie Infrarotfilter- 
scheibe wird nach dem gleichen, vorstehend be- 
schriebenen Verfahren hergestellt, nur werden an 
Stelle von 15 Gewichtsteilen der granuiierten Vor- 
mischung aus Zinksulfid und Polyethylengranulat 
1,18 Gewichtsteile verwendet, so dafi die Polyety- 
lenfolie 1 Gewichtsprozent Zinksulfid enthalt (Folie 
El). 

Zum Vergleich wird nach dem gleichen be- 
kannten Verfahren eine Infrarotfiiterscheibe gemafi 
dem Stand der Technik hergestellt, die einen Ge- 
halt an Titandioxid von 1 Gewichtsprozent aufweist 
(Folie S). 

Die spektrale Durchlassigkeit der drei Folien 
wird im Bereich von 0,5 bis 15 ^m gemessen. 
In der beiliegenden Figur sind die Transmissionen 
der Pigmente in Prozent gegen die Weilenlange 
aufgetragen. Die Absorptionsbanden des Polyeth- 
ylens sind dabei nicht berucksichtigt, da sie sich 
alien drei Kurven gleichma/iig Oberlagern. 

Kurve S steltt die Transmissionskurve der Infra- 
rotfiiterscheibe des Standes der Technik, d.h. einer 
0,4 mm dicken Poyethyienfolie mit 1 Gewichtspro- 
zent Titandioxid, dar; Kurve E1 zeigt die Transmis- 
sionskurve einer erfindungsgemaTten Infrarotfiiter- 



scheibe, d.h. einer 0,4 mm dicken Poyethyienfolie 
mit 1 Gewichtsprozent Zinksulfid, wahrend die Kur- 
ve E2 die Transmission einer erfindungsgema/Jen 
Infrarotfiiterscheibe mit einem Gehalt an 12,7 Ge- 

5 wichtsprozent Zinksulfid zeigt. 

Es ist zu erkennen, dafl die Transmission der 
Folie mit 1 Prozent Zinksulfid (Kurve E1) im Be- 
reich des Storlichts zwischen 1 ^m und 2,5 ^m 
geringer ist als diejenige der Folie mit 1 Prozent 

to Titandioxid (Kurve S). Der mittlere Teilchendurch- 
messer der Zinksulfidteilchen ist grofler als bei 
kommerziell erhaltiichem Titandioxid, und die 
Transmissionskurve ist daher nach groBeren Wel- 
lenlangen hin verschoben. Ab circa 11 #tm ist die 

75 Transmission nahezu 100 Prozent Es ist daher 
ohne weiteres moglich, zur Verringerung der 
Transmission im Bereich des Storlichts, die Kon- 
zentration an Zinksulfidpartikel zu erhohen, ohne 
dafl die Durchlassigkeit fur Infrarot-Strahlung im 

20 gewGnschten Bereich von 4 pm bis 15 ^m in unzu- 
lassiger Weise vermindert wird. 

Das in einem typischen Fremdlichttest z.B. in 
dem vom Verband der Sachversicherer in der Bun- 
desrepublik Deutschland vorgeschriebenen Test, 

25 gemessene Restsignal schwacht sich durch die 
Streuwirkung von 12,7 Prozent Zinksulfid in einer 

0. 4 mm dicken Polyethytenfolie im Vergleich zu 
einer Pigmentierung mit Titandioxid auf 5 bis 20 
Prozent ab, in Abhangigkeit von der Optik des 

30 passiven Infrarotdetektors, in dem es gemessen 
wird. 

Abwandlungen der vorstehend beschriebenen 
Infrarotfiiterscheibe sind im Rahmen der Erfindung 
gemaB den AnsprUchen moglich und dem Fach- 
35 mann gelaufig. 

Patentanspruche 

1. Infrarotfiiterscheibe rur Strahlungsdetektoren, 
40 welche ein strahlungsundurchlassiges Gehau- 

se mit einer Eintrittsoffnung fUr die Strahlung 
und ein Sensorelement, das in Abhangigkeit 
von der Intensitat der auftreffenden Strahlung 
ein elektrisches Signal abgibt aufweisen, da- 
45 durch gekennzeichnet, daB sie aus einem fur 

Infrarot-Strahlung durchlassigen Kunststoff be- 
steht, der Zinksulfidpartikel mit einer Partikel- 
grofle von 0,5 ^m bis 50 ^m gleichmaflig darin 
verteilt enthalt. 

so 

2. Infrarotfiiterscheibe Patentanspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daJ3 sie Zinksulfidpartikel in 
einer Menge von 1 bis 80 Gewichtsprozent, 
vorzugsweise von 2 bis 50 Gewichtsprozent, 

es insbesondere von 5 bis 30 Gewichtsprozent, 

besonders bevorzugt in einer Menge von etwa 
13 Gewichtsprozent, enthalt 
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3. Infrarotfilterscheibe gemafl einem der Patent- 
anspruche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
dafl sie Zinksulfidpartikel mit einer Partikelgro- 
fle von 0,5 bis 5 /tm, vorzugsweise von 0,5 

bis 2 pm, enthatt s 

4. Infrarotfilterscheibe gemafl einem der Patent- 
anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
da/J sie eine Oberflachenrauhigkeit von etwa 1 

aufweist. 10 

5. Infrarotfilterscheibe gemSfl einem der Patent- 
ansprtiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dafl sie aus Polyethylen besteht. 

15 

6. Infrarotfilterscheibe gemafl einem der Patent- 
ansprtlche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB sie aus einem Fluor-Chlor- 
Kohlenwassertoff-Polymer, vorzugsweise aus 
Polytetrafluorethylen besteht. 20 

7. Verwendung der Infrarotfilterscheibe gemafl 
Patentanspruch 5 als strahlungsdurchiasciges 
Fenster zum Verschlufl der Strahlungseintritts- 
offnung eines passiven Infrarot-Eindring-Detek- 25 
tors. 

a Verwendung der Infrarotfilterscheibe gemafl 
Patentanspruch 6 als strahlungsdurchlassiges 
Fenster zum Verschlufl der Strahlungseintritts- ao 
offnung eines Flammenmelders. 



35 



40 



45 



so 



55 



5 



EP0 440 112 A2 




J 



Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 




© Veroffentlichungsnummer 



0 440 112 A3 



© 



EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 



© Anmeldenummer: 91100996.7 
@ Anmeldetag: 25.01.91 



© Int. CI. 5 : G02B 5/20 



© Prioritat: 26.01.90 CH 252790 

© Veroffentlichungstag der Anmeldung: 
07.08.91 Patentblatt 91/32 

© Benannte Vertragsstaaten: 

AT BE CH DE DK ES FR GB IT U LU NL SE 

® Veroffentlichungstag des spater verSffentlichten 
Recherchenberichts: 14.08.91 Patentblatt 91/33 



© Anmelder: CERBERUS AG 
Alte Landstrasse 411 
CH-8708 Mannedorf (CH) 

© Erfinder: MUMer, Kurt Albert 
Todihof 4 
CH-8712 Stafa(CH) 
Erfinder: Forster, Martin 
Sonnenbergstrasse 16 
CH-8645 Jona(CH) 
Erfinder; Wieser, Dieter 
Muhlegasse 23 
CH-8001 ZUrich(CH) 
Erfinder. Bischof, Felix 
Schwenkelweg 15 
CH-8645 Jona(CH) 



© Vertreter: Tiemann, Ulrich, Dr.-lng. 
c/o Cerberus AG Patentabteilung Alte 
Landstrasse 411 
CH-8708 Mannedorf (CH) 



© Infrarotfiltorscheibe fur Strahlungsdetektoren. 



© Infrarotfilterscheiben fur Strahlungsdetektoren, 
insbesondere fur passive tnfrarotdetektoren, weisen 
eine verbesserte Undurchlassigkeit fUr Storlicht auf, 
wenn sie aus einem fOr Infrarot-Strahlung durchlassi- 
gen Kunststoff bestehen, der Zinksulfidpartikel mit 
einer PartikelgrojSe im Bereich von 0,5 bis 50 
^m, vorzugsweise in einer Konzentration von ca. 13 
2 Gewichtsprozent, gleichmafiig darin verteilt, enthalt. 

Die Streuwirkung der Pigmentpartikel wird noch ver- 
^ bessert, wenn die Oberflache der Infrarotstreulicht- 
JZ scheiben eine Oberflachenrauhigkeit von circa 1 

aufweist Diese bewirkt eine zusatzliche Streuung 
2 von Licht mit einer Wellenlange von < 2 ^m, laOt 
^ jedoch Licht mit einer Wellenlange von 4 #im bis 15 
tim ungehindert passieren. Vor dem Vermischen 
° sollte das Zinksulfid so gesiebt werden, dafl eine 
CL KorngroBe erhalten wird. die in dem gewUnschten 
Bereich liegt. 
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